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Dispositif parfumant pour le parfumage et Tassainissement 

d'air ambiant 

pppijiine technique 

5 

La pr&ente invention a trait au domaine de la parfumerie et plus 
particulifcrement elle a pour objet un dispositif parfumant pour 
Tassainissement d'air ambiant ou d'enceintes ferm^es. 

10 

Tgchnique anterieure 

L'emploi de dispositifs divers pour Tassainissement d'air ambiant a 
augment^ consid6rablement au cours des dernifcres ann6es. Des d£sodorisants 

15 d'air ambiant par exemple sont d€sormais d'un usage courant dans tout 
manage oil ils sont utilises tout aussi bien pour masquer les mauvaises 
odeurs que pour conferer des fragrances d'ambiance. II en va de m£me dans 
les lieux publics, les bureaux ou les voitures par exemple. 

Les solutions appliqu6es pour r6aliser de tels dispositifs sont des 

20 plus vari6es. A titre indicatif on peut mentionner ici les systfemes bas6s sur la 
diffusion rapide d'agents assainissants, diffusion promue par Taction de 
diffuseurs de type "spray", aerosols ou m£caniques. Egalement connus sont 
les dispositifs solides constitu^s par des 616ments impr6gnes d'ingr6dients 
assainissants actifs, lesquels &6ments sont constitu6s par des gels, tels les gels 

25 d'agar-agar ou de stearate de sodium, voire par des blocs de r6sine synth6tique 
ou de mat6riaux min6raux, le pl&tre par exemple ou la silice. L'6tat de la 
technique est 6galement riche en exemples dans lesquels les dispositifs 
dSsodorisants sont constitu6s par des 616ments d'emballage plastique 
renfermant les ingredients actifs sous forme liquide, la diffusion des vapeurs 

30 assainissantes pouvant s'effectuer au travers des parois semi-perm6ables 
polym&iques. Enfin, bien connus sont 6galement les dispositifs dans lesquels 
la diffusion a lieu par Tentremise d'une mfeche mise en contact, par Time de 
ses extr6mit6s, avec le liquide assainissant 

A Texp&rience, il apparait qu'aucun des systfemes existants ne peut 

35 satisfaire Tensemble des criteres de fonctionnalite et d'esthetique requis pour 
un emploi generalise, certains dispositifs pouvant mieux s'adapter au 
parfumage intermittant de petits ou grands espaces, d'autres servant au 
contraire & Tassainissement continu. 
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Parmi les systemes simples a l'efficadte eprouvee figurent ceux 
bases sur la diffusion d'agents assainissants dans lesquels le support est 
constitue par un materiau gelifie. II s'agit de dispositifs qui utilisent en 
general les proprietes gelifiantes des carragenanes ou des alginates. 

5 

fivpruUi Hp Vinvention 

Nous avons maintenant decouvert qu'on pouvait obtenir des gels, 
10 pour emploi en tant que support dans des dispositifs desodorisants ou 
assainissants, par reaction, en presence d'une base parfumante, d'une 
substance polymerique liquide avec un agent de lien reticulant 

Comme il apparaltra plus dairement a la lecture des exemples 
specifiques donnes par la suite, les dispositifs ainsi prepares offrent plusieurs 
15 avantages par rapport aux articles de Tart anterieur. A cet egard on peut citer 
le fait que le support, une fois forme, apparait comme un materiau 
transparent rigide et sec, pouvant renfermer une proportion elevee, jusqu'a 
90% ou plus, de base parfumante. Cette dernifere caracteristique est 
particulierement importante car les dispositifs de l'invention peuvent ainsi 
20 etre utilises sous forme d'objets discrets de dimension reduite mais malgre 
tout efficaces. Cest ainsi que par exemple de tels dispositifs peuvent trouver 
un emploi interessant pour le parfumage de petits espaces dos, tels que 
voitures, salles de bains, cabinets de toilette entre autres. Du fait de leur 
transparence, ils peuvent etre faconnes dans des formes variees et 
25 esthetiquement plaisantes. Ce qui plus est, leur fabrication est fort simple car, 
une fois homogeneise, le melange polymerique de reaction contenant la base 
parfumante se presente sous forme d'un liquide qui peut etre aisement verse 
dans des moules de forme appropriee et variee a souhait. 

Enfin, des objets soUdes peuvent etre faconnes en reduisant quelque 
30 peu la proportion de la base parfumante - par exemple a environ 70% en 
poids par rapport au poids du melange polymerique - et en ajoutant au 
melange de reaction des agents de remplissage tel du platre, de la sdure, de la 
poudre metallique ou autres materiaux similaires. 

Nous avons decouvert que certains polymeres fonctionnalises 
35 pouvaient etre reticules in situ, en presence d'une base parfumante, pour 
former des gels qui presentent les caracteristiques utiles mentionnees plus 
haut. 



WO 56/05870 



PC17IB95/00621 



La pr£sente invention a trait & un dispositif pour le parfumage, la 
desodorisation ou l'assainissement d'air ambiant ou d'enceintes fermees, 
lequel dispositif comprend un element geiifie resultant de la reticulation in 
situ d'un polymfere, ou copolymfere, en presence d'une base parfumante, 

5 dSsodorisante ou assainissante et/ou d'un agent surfactant 

Plus particulterement, l'invention concerne un dispositif 
comprenant un element geiifie resultant de la reticulation in situ entre un 
polymfere liquide fonctionnalise, ou copolymfcre, et un agent de lien 
reticulant en presence d'une base parfumante, desodorisante ou assainissante 

10 et/ou d'un agent surfactant 

L'invention a 6galement pour objet un proc6d6 pour le parfumage 
d'un agent surfactant, lequel precede est caract6ris6 en ce qu'on effectue la 
reticulation in situ d'un polymfcre, ou copolymfcre, en presence d'une base 
surfactante active et d'une base parfumante. 

15 Parmi les polymfcres fonctionnalises, dont l'emploi est pr6f6rentiel 

selon l'invention, figurent les polymfcres misdibles aux ingredients courants 
de la parfumerie, lesquels polymferes poss&dent un ou plusieurs groupes 
fonctionnels. II en va de m§me pour 1'agent de lien reticulant qui doit 
posseder un ou plusieurs groupes fonctionnels compiementaires. Le melange 

20 de ces deux elements, en presence de la base parfumante, produit une reaction 
dont l'effet r6sulte en la formation d'un r6seau tridimensionnel renfermant 
la base parfumante. 

Les groupes fonctionnels ainsi que les groupes fonctionnels 
compiementaires peuvent §tre respectivement des groupes derives d'acide 

25 carboxylique, anhydride, chlorure d'acide, amine ou alcool. De preference on 
choisira des polymfcres liquides possedant des fonctions derivees d'acide 
carboxylique, anhydride ou chlorure d'acide et des agents de lien reticulants 
ayant une fonction amine ou alcool, l'inverse pouvant egalement 
s'appliquer. Les groupes fonctionnels sur le polym&re ou 1'agent de lien 

30 reticulant peuvent §tre mono- ou poly-fonctionnels. Afin d'obtenir un r£seau 
tridimensionnel il faut toutefois la presence d'au moins deux groupes 
fonctionnels par molecule, tant pour le polymfcre liquide que pour 1'agent 
reticulant. 

Par "polymfcre liquide fonctionnalis6" on entend ici un materiau 
35 qui est liquide & temperature ambiante et qui poss&de une viscosite inferieure 
h 5000 poise k 25°C, de preference de l'ordre d'environ 250 k 1000 poise. 
Comme indiqu6 plus haut, tant le polymfcre liquide que 1'agent reticulant 
doivent etre solubles dans la base parfumante. Une telle solubilite peut etre 
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obtenue par dissolution directe dans la base parfumante ou par adjonction 
d'un solvant sp£dfique et approprte. En pratique, il est apparu qu'avec 
Temploi de proportions 61ev6es de base parfumante, telles que celles utilises 
selon les modes pr6f6rentiels de l'invention, un tel ajout est superflu. 
5 Le polymfcre peut Gtre choisi parmi les nombreux polymferes 

capables d'etre fonctionnalis^s. De pr6f6rence, on choisira ime polyol6fine et 
plus particuliferement un polymfcre d'une mono- ou di-ol6fine contenant, 
avant fonctionnalisation, au moins un ou, de pr6f6rence, plusieurs groupes 
vinyliques. 

10 

MfiniPrPft de realiser rinvention 

Selon un mode d'ex6cution pr^ferentiel de l'invention, on utilise 
15 des polymferes synth6tiques d6riv6s du butadiene, isoprfene ou chloroprfene. 
De preference on emploie du polybutadfene mal6inis6 k PM de 5'000-20'000 
ou du polyisoprfcne mal6inis6 k PM de 200 , 000-500'000. De tels polymferes sont 
disponibles sur le march6. H s'agit par exemple de mat6riaux mentionn6s 
dans la demande de brevet europ6enne publi6e sous le N° 023 084, dont le 
20 contenu est id indus par reference. A titre d'exemple on peut dter le produit 
connu sous le nom de "lithene" [origine: Re vertex Limited]. Parmi les 
differentes qualifes de Lithene disponibles, de bons r6sultats ont 6fe obtenus 
par l'emploi de , lithene N4-9000 10MA" [origine : Revertex Ltd.] ; 9000 6tant 
le PM du polybutadifene avant mal6inisation, tandis que 10MA indique le 
25 degr6 de mal6inisation - dans ce cas 10 parties d'anhydride maldique pour 100 
parties de polybutadfene (= environ 9,1%) 

La demande de brevet europ£enne dfee plus haut donne £galement 
des indications quant au choix des agents de lien r£ticulants. Le critfcre 
disaiminant dans ce choix est repr&enfe par la solubility d'un tel agent dans 
30 le milieu r6actionnel, notamment vis-i-vis des composants de la base 
parfumante. Comme sugg£r£ dans la demande cifee, parmi les agents qui 
ob&ssent k un tel critfere figure le dihydroxy polybutadfene. La preference 
cependant est donn6e k des d6riv6s d'amines primaires 6thoxyl£es. Parmi ces 
derniferes, il convient tout particulferement d'utiiiser une ofeylamine 
35 poss6dant 2 unifes d'oxyde d f 6thyi6ne par molecule. D'autres agents de lien 
rgticulants peuvent 6tre choisis parmi le groupe d'alkylpropyldiamines k 
chaine aliphatique sup6rieure ethoxyiee ou propoxyl6e (par exemple le 
"Dicrodamet" ; origine : Croda Chemicals Ltd.), la dtethanolamine ou encore 
la dtethytenetriamine. 
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Egalement utiles se sont r6v616s des agents de lien reticulants 
constitu6s par des polyoxyalkylfenediamines. Plus particulifcrement, Temploi 
de Jeffamine D-400, Jeffamine EDR-148 et Jeffamine D-2000 se montre trfcs 
avantageux (Jeffamine est une marque enregistr^e de Huntsman Corp.). 

5 Egalement utiles selon Hnvention sont des cocoamines ayant 

5 unites d'oxyde d'ethylfene par molecule. H s'agit de produits commerdaux 
connus sous le nom de "Crodamet" [origine : Croda Chemicals Ltd]. 

Le polymfcre liquide fonctionnalise et Tagent de lien r6ticulant sont 
m61ang6s dans un rapport molaire d'une valeur comprise entre environ 3:1 

10 et 0,5:1, de preference de 1:1, bas6 sur le rapport molaire des groupes 
fonctionnels presents. 

Lament geiifie selon l'invention peut egalement r6sulter du 
melange de deux polym&res possedant des fonctionnalites compiementaires. 
Bien entendu, les deux polymferes doivent Stre solubles dans la base 

15 parfumante ou assainissante choisie. A titre d'exemple, on peut citer k cet 
effet le polybutadifcne k fonction hydroxyiee, tel le HFPB (origine : 
Revertex Ltd) qui geiifie en melange avec le polybutadifene maieinis6. Parfois, 
l'emploi de catalyseurs sp6dfiques permettent un meilleur contrdle de la 
g61ification et, k cet effet, on utilise des amines tertiaires (ex. : DAMA 1010 ; 

20 origine : Albemarle SA). Des melange de Hycar CTBN 1300x21 (origine : B.F. 
Goodrich) et polybutadi&ne maieinise conviennent Egalement parfaitement. 

Selon une variante du dispositif de l'invention, k titre de polym&re 
on peut employer, au lieu d'un polymfcre liquide fonctionnalise, un 
copolymfere. Parmi les copolymfcres utilises, il convient de citer 

25 particuliferement l'EMA, ou copoiymfere methylene et anhydride maieique, 
substance qui se pr&ente sous forme d'une poudre homogfene fluide. 

A titre de base parfumante on utilisera dans le dispositif de 
l'invention toute composition d'usage courant en parfumerie. II s'agit dans 
ce cas de substances chimiques k l'6tat isoie plus frgquemment cependant de 

30 melanges plus ou moins complexes d'ingredients liquides volatils soit 
d'origine synth6tique que naturelle. La nature de ces ingredients peut Gtre 
trouv6e dans les ouvrages specialises de la parfumerie, par exemple 
S. Arctander (Perfume and Flavor Chemicals, Montdair N.J., USA, 1969). 

Comme indiqu6 plus haut, un des elements caract6risant le 

35 polymfere liquide fonctionnalise ainsi que l'agent de lien reticuiant, utiles 
pour la preparation du dispositif de Hnvention, est leur solubilite dans la 
base parfumante, desodorisante ou assainissante choisie. D est entendu que 
tant le polymfcre liquide que l'agent de lien r6ticulant peuvent etre, avant 



WO 96/05870 



PCT/IB95/00621 



6 

reticulation, dissous dans des solvants organiques appropries. Toutefois une 
telle operation se revele superflue dans la plupart des cas, la base active, 
particulierement la base parfumante, 6tant suffisante pour les dissoudre 
rendant par consequent inutile l'ajout d'un solvant supplementaire. 

5 Quoique dans ce qui precede, il a 6t6 fait mention plus 

particulierement de l'effet parfumant exerce par les dispositifs selon 
l'invention, les memes principes s'appliquent a la fabrication de dispositifs 
analogues destines a diffuser des vapeurs desodorisantes ou assainissantes, la 
base parfumante etant dans ce cas remplac6e par une base d6sodorisante, 

10 bactericide, insecticide, repellante ou encore attractante. Par le terme 
"assainissant" nous nous r6f6rons en effet ici non settlement a des substances 
pouvant augmenter le degr6 de plaisance de l'air environnant l'observateur, 
mais 6galement a des substances pouvant exercer un effet attractant ou 
repellant vis-a-vis de certaines especes d'insectes, par exemple vis-a-vis de la 

15 mouche domestique ou des moustiques, ou encore bactericide. 

Un des objets de la presente invention consiste done en un 
dispositif parfumant, d6sodorisant ou assainissant comprenant un element 
g61ifi6 resultant de la reticulation in situ entre un polymere liquide 
fonctionnalis6, ou un copolymere, et un agent de lien r6ticulant en presence 

20 d'une base parfumante, desodorisante ou assainissante. 

L'invention est Ulustree de maniere plus detaillee par les exemples 
suivants dans lesquels les abreviations ont le sens usuel dans l'art et les 
temperatures sont indiquees en degres centigrades. 

25 

Exemple 1 

Dans un recipient approprie on a place 2,23 g de Lithene N4-9000 10MA 
auxquels on a ajoute 10,28 g d'une base parfumante (Splash 115.032 BGE; 
30 origine: Firmenich SA, Geneve, Suisse) et le melange a 6t6 brasse 
manuellement. Puis on a ajoute sous agitation 0,34 g de Crodamet 02. Apres 
environ 10 min a temperature ambiante 1'huUe polymerique s'etait geiifiee 
renfermant la base parfumante. La geiification se complete au bout d'une 
demi heure. 

35 

Exemple 2 

2,56 g de Lithene N4-9000 10MA ont 6t6 brasses manuellement dans un 
40 recipient approprie avec 12,43 g d'une base parfumante (Splash 115.032 BGE ; 
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origine : Firmenich SA, Geneve, Suisse), puis 0,55 g de Crodamet C5 ont ete 
ajoutes sous agitation. Apr&s environ 2 heures k temperature ordinaire, 
rhuile s'6tait g£lifi£e formant un bloc rigide sec La rigidity du produit 
cependant n'etait pas aussi prononc^e que celle du produit r6sultant d6crit 
5 dans l exemple 1 et ce m§me aprfcs 24 heures. 

Exemple 3 

10 2,29 g de Lithene N4-9000 10MA ont ete brasses manuellement dans un 
recipient approprie avec 14,95 g d'une base parfumante (Splash 115.032 BGE ; 
origine : Firmenich SA, Gen6ve, Suisse), puis 1,98 g de Crodamet 02 ont 6t6 
ajoutes sous agitation. Aprfcs environ 20min k temperature ambiante le 
melange huileux se geiifie. La prise en masse se complete au bout de 50 min. 

15 Le produit resultant etait plus mou que celui prepare k l'exemple 2 et dont le 
contenu en base parfumante etait de 80% en poids. 

Exemple 4 

20 

1,44 g de Lithene N4-9000 10MA ont 6t6 brasses manuellement dans un 
becher avec 14,93 g d'une base parfumante (Splash 115.032 BGE ; origine : 
Firmenich SA, Gen6ve, Suisse), puis 0,22 g de Crodamet 02 ont 6t6 ajoutes 
sous agitation. Apr&s 40 min le melange se geiifie. La prise en masse se 
25 complete au bout de 3 heures. Le produit resultant, qui contient 90% en poids 
de base parfumante, etait plus mou que celui obtenu conform6ment aux 
exemples 2 et 3, contenant respectivement 80 et 85% en poids de base 
parfumante. 

30 

Exemple 5 

2,50 g de Lithene N4-9000 10MA ont 6t6 brasses manuellement dans un 
recipient approprie avec 11,60 g d'une base parfumante (Brissago 144.034 ; 
35 origine : Firmenich SA, Gen6ve, Suisse), puis 0,4 g de Crodamet 02 ont 6t6 
ajoutes sous brassage manuel. Le melange huileux resultant est ensuite verse 
dans des moules de type Barex. Apr£s 15 min. k temperature ambiante rhuile 
s'est solidifiee en une masse geiifiee caoutchouteuse seche. 
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Exemples 6-8 

En procedant comme indiquS a l'exemple precedent mais en remplacant la 
base parfumante Brissago par des proportions identiques de respectivement 
5 Centifoline 144.036, Citronia 144.037 et Tristan 431.756 (origine : Firmenich 
SA, Geneve, Suisse) on a obtenu des gels parfumants de bonne qualite apres 
un temps de gelification compris entre 10 et 25 minutes. 

10 Exemple 9 

2,54 g de Lithene N4-9000 10MA ont ete melanges avec 6,23 g d'une base 
parfumante (Terminator 109365B ; origine : Firmenich SA, Geneve, Suisse) et 
le melange a ete brasse manuellement. 0,13 g de Crodamet 02 (rapport 
15 Lithene/Crodamet 3:1 environ) ont ete ajoutes sous brassage. L'huile 
resultante s'est solidifiee sous forme de gel au bout de 15 min a temperature 
ambiante. 

20 Exemple 10 

En operant comme indique a l'exemple precedent mais en utilisant un 
rapport molaire de Lithene/Crodamet de 5:1 au lieu de 3:1 comme indique a 
l'exemple precedent, on a obtenu un gel collant dont les caracteristiques 
25 indiquaient un certain manque de rigidite. 

Exemple 11 

30 1,87 g de Lithene N4-9000 10MA ont ete melanges avec 5,69 g d'une base 
parfumante (Terminator 109365B ; origine : Firmenich SA, Geneve, Suisse) 
puis 0,57 g de Crodamet 02 y ont ete ajoutes avec brassage manuel. Apres 
20 min environ a temperature ambiante le melange huileux s'est solidifie 
sous forme de gel. 

35 

Exemple 12 



2 G environ de Lithene N4-9000 10MA ont ete verses dans un recipient 
40 approprie et melanges avec la quantity requise de base parfumante 
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(Honeysuckle 150061 ; origine : Firmenich SA) jusqu'& dissolution complete. 
Les agents de lien r£ticulants ont 6t6 pr6-m61ang6s et ajout£s en malaxant k la 
solution de polymfere-base parfumante, puis le melange resultant a 6t£ vers6 
dans des moules et laiss6 k repos k temp6rature ambiante jusqu'i g61ification 
5 complete. 



% w/w Honeysuckle 150061 


80,00 


80,00 


80,00 


80,00 


% w/w Lithene N4/9000 10MA 


17,14 


17,49 


1735 


18,24 


% w/w Jeffamine D-400 


2,86 


2,27 


1,66 


1,01 


% w/w Jeffamine EDR-148 




i 0,24 


0,49 


0,75 


Temps de gelification (min) 


59 


33 


21 


7 



Exemple 13 

10 

2,13 G de Lithene N4-9000 10MA ont 6t6 versus dans un recipient approprte et 
melanges avec 9,94 g de base parfumante (Beach 68536 ; origine : 
Firmenich SA). Aprfcs dissolution complete, on a ajout£ sous agitation 0,35 g 
de Jeffamine D-400. 

15 5 G du melange (ce qui correspond k 4 g de base parfumante) ont 6t6 versus 
dans une poche thermoform^e (28x46 mm) et laissSe g&ifier k temperature 
ambiante. LaissS k l'air, le dispositif perd 86% du poids original de la base 
parfumante en l'espace de 43 jours. 

Des r&ultats analogues ont 6t6 obtenus en utilisant la base parfumante Fresh 
20 Bouquet 433213 (origine : Firmenich SA) employee dans le gel k raison de 80% 
en poids. 

Exemple 14 

25 

1,55 G de Lithene N4-9000 10MA ont 6t6 versus dans un recipient approprie et 
m61ang6s avec 3,82 g d'une base parfumante (Lavande de Provence 150060 ; 
origine : Firmenich SA) jusqu'i dissolution complete. 

Dans un recipient s6par6, on a melange 1,87 g de Hycar CTBN 1300x21 
30 (origine : B. F. Goodrich) avec 4.13 g de la meme base parfumante que ci- 
dessus jusqu'k dissolution complete, puis 5,37 g de cette solution ont 6te 
ajoutes k la solution parfum6e du polymfcre obtenu pr6c6demment. 
Un gel sec, rigide mais trouble se forme rapidement k temperature ambiante. 
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Exemple 15 

17,14 G de Lithene N4-9000 10MA ont ete ajoutes a un melange constitue par 
40 g d'un surfactant liquide et 40 g de terpenes orange et le tout a ete melange 
5 manuellement jusqu'a dissolution complete. 

2,86 G de Jeffamine D-400 ont ete additionnes au melange sous agitation. En 
moins de 2 min, a temperature ambiante, la masse se solidifie sous forme de 
gel. 

La base surfactante employee etait : 

10 

15.1 Marlipal 24/70 (origine : Huls) 

15.2 Marlipal 013/70 (origine : Huls) 

15.3 Lutensol ON70 (origine : BASF) 
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REVENPICATONS 



1. Dispositif pour le parfumage, la d£sodorisation ou 
5 1'assainissement d'air ambiant ou d'enceintes fermees, lequel dispositif 

comprend un element g61ifie resultant de la reticulation in situ d'un 
polymfere, ou copolymfcre, en presence d'une base parfumante, d&odorisante 
ou assainissante ou d'un agent surfactant. 

2. Dispositif comprenant un element geiifie resultant de la 
10 reticulation in situ entre un polym&re liquide fonctionnalise et un agent de 

lien r6ticulant en presence d'une base parfumante, d^sodorisante ou 
assainissante, et/ou d'un agent surfactant. 

3. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel l'61£ment geiifie 
r^sulte de la reticulation in situ entre une polyoiefine fonctionnalis£e et un 

15 agent de lien reticulant constitug soit par une ol6ylamine ayant 2 unites 
d'oxyde d'ethylfene par molecule, soit par une cocoamine ayant 5 unites 
d'oxyde d'ethylfene par molecule. 

4. Dispositif selon la revendication 2, resultant de la reticulation 
d'un polybutadifene ou polyisoprfcne maieinis6. 

20 5. Dispositif selon la revendication 3, resultant de la reticulation de 

polybutadi&ne maieinise et agent de lien reticulant employes dans une 
proportion molaire d'environ 1:1. 

6. Dispositif selon Time des revendications 1 k 4 caracterise en ce 
que la base parfumante est pr6sente dans une proportion comprise entre 

25 environ 70 et 90% en poids par rapport au poids du melange constitue par le 
polymfere liquide et l'agent reticulant. 

7. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce qu'on utilise 
comme agent de lien reticulant une polyoxyalkyl&nediamine. 

8. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que la 
30 reticulation in situ s'effectue entre deux polymfcres ayant une fonctionnalite 

compiementaire. 

9. Dispositif selon la revendication 8, caracterise en ce que la 
reticulation in situ s'effectue entre un polybutadfene hydroxyie et un 
polybutadfene maieinis6. 

35 10, Dispositif selon la revendication 8, caracterise en ce que la 

reticulation in situ s'effectue en presence d'une amine tertiaire. 

11. Procede pour le parfumage, desodorisation ou assainissement 
d'air ambiant ou d'enceintes ferm6es, caracterise en ce qu'on expose k Taction 
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de l'air environnant, dans une piece ou enceinte fermee, un dispositif selon 
l'une des revendications 1 a 10. 

12. Procede pour le parfumage d'un agent surfactant, caracterise en 
ce qu'on effectue une reticulation in situ d'un polymere, ou copolymere, avec 

5 un agent de reticulation, en presence d'une base surfactante active et d'une 
base parfumante. 

13. Article surfactant de nettoyage a action parfumante resultant du 
precede selon la revendication 12. 
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